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"Verfahren zur Herstellung von Tabakf olien n 

Hit dern Ziele der moglichsten Verwertung des bei der Zigaret- 
ten Herstellung anfallende'n Tabakstaubes und Tabakbruchs wer- 
den nach bekannten Vorschlagen diese Abf allbestandteile einem 
Bindemittel, wie Methylzellulose , einverleibt. Diese Mischung 
v/ird zu einer Tababfolie verarbeitet und diese zu Fasern ge- 
schnitten, welche der Mischung von Naturtabakf asern, aus der 
die Zigaretten hergestellt werden, zugesetbt werden. Die Zu- 
mischung von solchen Kunsttabakfasern zu der Tabakmischung ist 
bis zu einem gewissen prozentualen Anteil gesetz^lich zugelas- 
sen. 



fcin Haohteil dieser Kunstxtabukfolien iot der, daB eine Beein- 
flusaung des Geschmacks des liauches durch die Verbrennungspro- 
dukte des Bindemi t tela y . ula welches in erster Linie Methylzellu- 
lose verv/endefc wircl 9 auch aohon bei verhiiltnismafiig geringen 
prozentualen Mengeri an zugesetzten Kunottabakf asern nicht zu 
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'. vermeiden 1st. 

Durch die Notwendigkeit der Kucksichtnahme auf diese li'atsache 
ist der prozentuale Anteil an Kunsttabakf asern, der - ohne 
Beriicksichtigung der gesetzilichen Vorschriften - der Ziga- 
rettenfullung zugesetzt werden konnte, entsprechend begrenzt. 

Es ist bereits vorgeschlagen worden, Folien, die dann zu 
Fasern geschnitten werden, ausschlieBlieh aus i'abakfasern 
zu bereiten, jedoch ist es nicbt gelungen, in dieser Weise 
eine Polie von hinreichendem Zusammenhalt herzustellen, die 
bei ibrer Verbrennung einen Tabakrauch von einwandf reien ge- 
schmacklicben Eigenschaften ergibt. 

Die Erfindung schafft ein Verfahren, welches erstmalig die 
Aufgabe lost,, eine fur ihre Ueiterverarbeitung hinreichend 
zugfeste Tabakfolie, deren Abraucheigenschaf ten, insbesondere 
auch vom geschmacklichen Gesichtspunkt aus, voll^ommen denen 
des natiirlichen Tabaks entsprechen, ausschlieiilich aus labak- 
bestandteilen ohne jeden tabakf remden Zusatz, vorzugsweiae aus 
den bei der normalen Verarbeitung der Tabakbliitter anfallenden 
Tabakrippen und dem Tabakstaub herzustellen. 

Das Verfahren gemaB der Erfindung besteht aeinem Grundgedanken 
nach darin, dafi die Rippenbestandteile durch eine mechauische 
Aufbereitungsbehandlung in Fasern zerlegt und aus dieson Paaern 
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' e in lockeres dunnes Vlies gebildet wird, auf das anschlies- 
send in gleiehmaBiger Verteilung Tabakpulver und Anfeucht- 
wdS ser in einem Y/armluf tstrom Oder unter V/armebestrahlung 
aufgebracht wird, wobei durch die im Zuge dieses Aufbring- 
vorganges erfolgende kurzzeitige Erhitzung des Tabakpulvers 
auf eine Temperatur von 75 fcis 95° die naatiirlichen Tabakpek- 
tine zum. Quellen gebracht und ihnen derart die bindenden 
Eigenschaften verliehen werden, die es ermoglichen, hunmehr 
aus den mit dem derart behandelten Tabakpulver versehenen 
Vlies durch eine Kalanderbehandlung die Folie herzustellen. 

Es ist auch mSglich, die Warmebehandlung, welche das Aufquel- 
len der Pektine bewirkt, nach dem zusammen mi-b dem Tabakpul- 
ver - in feiner Verteilung ineinander - erf olgenden Aufbrin- 
gen des Tabakpulvers und Anf euchtwassers auf das Vlies aus 
Fas era durchzufuhren. 

GemaB einer besonderen Ausfiihrungsf orm des Verfahrens kann 
das Aufbringen des Tab kpulvers auf das noon feuchte Vlies 
auf elektrostatischem Wege erfolgen und dann die das Aufquel- 
len der Pektine bev/irkende */armebehandlung erfolgen. 

Der Tabakstaub wird zweckmafiig in einer TeilchengroBe von unter 
100ytf verwendet und die anteilige Wassermenge bei seinem ge- 
meinsamen Aufbringen mit dem Anf euchtwasser so bemessen, daB 
si& etwa 20 Gew.-# des Tabakstaubes betragt. 
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Die aufbereitende Behandlung der Tabakrippen erfolgt nach 
den Methoden der Papi e rf abr ikat ion durch nasses Zerwalzen 
in einem Hollander, wobei dieser Prozess so gesteuert wird, 
dafl aus dem Rippenmaterial Einzelf asern von nur wenigen Zen- 
timetern Lange und moglichst geringem Querschnitt erzeugt 
werden, worauf die Flussigkeit dekantiert und der Paserbrei 
mehrfach mit heilBem V/asser gewaschen wirdo 

Der beeondere Vorteil dee neuen Verfahrens gegeniiber bekann- 
ten Verfahren zur Herstellung von Tabakfolien besteht in sei- 
ner wesentlich groBeren Wirtschaf tlichkeit , die sich schon 
daraue ergibt, dafi kein Aufwand fur Energie fur die Trocknung 
der Polie notwendig ist und die Trockenstrafien in Portfall 
kommen, was Verringerung der Anlagekosten und des Platzbedarfs 
bedeuteto 

Der Tabak kommt mit keinerlei Losungsmittellnin Beruhrung und 
beh&lt aeshalb seine Uatureigenschaf ten, die fur den Rauchge- 
schmaok mafigebend sind f vollkommen bei. 



Patentansprliche : 
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Patentanspriiche ; 

1 . Verf ahren zur Herstellung von ausschlieBlich aus nattirlichen 
Tabakblattbestandteilen bestehenden Tabakf olien, dadurch 
gekennzeichnet f daB die Ausgangsbestandteile , vorzugsweise . 
die Rippenbestandteile des Tabakblattes , durch eine mechani- , 
sche Auf bereitungsbehandlung in Pasern zerlegt und aus die- 
sen Pasern ein lockeree, diinnes Vlies gebildet wird f *uf das 
anschlieflend in gleichmaBiger Verteilung Tabakpulver zusam- 
men mit Feuchtigkeit aufgebracht wird, welches einer Erhit- 
zungsbehandlung unterzogen wird, als deren Polge die natiir- 
lichen Pektine des Tabakpulvers zum Quellen gebracht und 
ihnen bindende Eigenschaf ten verliehen werden* worauf das * 
Vlies durch eine Kalanderbehandlung zu der Polie verarbeitet 
wird. 

2. Verf ahren nach Anspruch 1 f daduroh gekennzeichnet , daB das 
Tabakpulver zusammen mit Wasser in einer anteiligen Menge 
von etwa groflenordnungsmaBig 20 f* des Tabakpulvers unter 
gleichzeitiger Warmebehandlung einer Temperatur von grbs- 

senordnungsmaBig 75 bis 95°C auf das Vlies aufgebracht wird. 

3o Ausf uhrungsf orm des Verfahrens nach Anspruch 1 und 2, da- 
durch gekennzeiohnet, daB die das Auf quellen der Pektine 
bev/irkende Y/armebehandlung nach dem Aufbringen des Tabakpul- 
vers rait dem Anf euchtewasser auf das Vlies erfolgt* 
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4o Verfahren. nach Anspruch 1 bia 3, dadurch gekennzeiehnet , 
dafi nach Aufbringen des Tabakpulvers und der Peuchtigkeit 
eine Warmebehandlung des Vlieaes vo rgenommen wird. 



5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekermzeichnet, daB das 
Tabakpulver dem feuchten Vlies auf elektrostatisfm Wege 
einverleibt wird. 



6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeiehnet, dafi das 
Tabakpulver in einer TeilchengrBfie von unter 100/C verwendet 

0 

wird. 



7= Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Tabakblattrippen in einem Hollander nafi gewalzt und derart 
aus ihnen ein Faserbrei hergestellt wird, welch er nach s einem 
Waschen in feuchtem Zustand zu dem locker-en, diinnen Vlies 
geformt wird, auf welches das Tabakpulver aufgebracht wird. 
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